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© Zerstorungs- und ruckstandsfrei wiederlosbares Befestigungssystem fur innen und auSen 

© Befestigungssystem fiir eine hochfeste und dennoch 
elastische und zerstorungs- und ruckstandsfrei wieder 
losbare Verklebung zweier Substrate, bei dem 

a) das erste Substrat mittels Streifen von auf Zug in Rich- 
tung der Verklebungsebene entktebender Klebfolie an das 
zweite Substrat geklebt ist, wobei 

b) die Streifen zugleich als Abstandshalter zwischen den 
zwei Substraten dienen, 

c) die zwei Substrate zusatzlich mit einer vernetzenden, 
elastischen Kleb- oder Dichtmasse verklebt sind, und 

d) zum Losen der Verklebung zunachst die Streifen zwi- 
schen den zwei Substraten herausziehbar sind, und 

e) das erste vom zweiten Substrat abhebelbar und/oder 
abdrehbar ist und 

f) Reste der Kleb- oder Dichtmasse von den Substraten 
■ abziehbarsind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Befestigungssystem fur eine 
hochfeste und dennoch elasiische sowie zerstorungsfrei und 
ruckstandsfrei wieder losbare Verklebung zweier Substrate, 5 
sowie ihre Verwendung. 

Um z. B. im Bad (auf Kacheln) kleine Schranke (usw.) 
oder auBen einen Briefkasten (auf Holz oder Mauenverk) zu 
befestigen, sind im Moment Bohrer, Dubel, Schrauben usw. 
erforderlich. to 

Eine zerstorungs- und riickstandsfreie, wiederlosbare und 
wetterfeste Befestigungsart ist zur Zeit nicht im Handel. 

Es gibt zwar das Sika®-System: Sikaband mit dem (dop- 
pelseiug klebenden) Montageband speziell fur Paneelenver- 
klebung. Beim Ablosen spaltet jedoch das Montageband in 15 
seinem Schaum und somit ist ein riickstandsfreies Trennen 
nicht moglich und auch nicht vorgesehen. 

Es sind auch Klebfoiien fur wiederlosbare Verklebungen 
bekannt. So beschreibt die DE 33 31 016 Al eine Klebfolie 
fur wiederlosbare Klebbindungen, die es gestattet, daB eine 20 
damit hergestellte Klebbindung durch Ziehen an der Klebfo- 
lie in Richtung der Verklebungsebene losbar ist. Mit solchen 
Klebfoiien lassen sich hohe Klebkrafte und Scherfestigkei- 
ten erzielen und Klebverbunde ohne weitere Hilfsmittel 
wieder losen, vergleichbar dem Offhen eines Weckglases, 25 
ahnlich wie dort die Gummidichtung am Anfasser aus der 
Dichtungsfuge gezogen wird. 

Femer beschreibt die DE 37 14 453 CI einen zersto- 
rungsfrei von Ubungsobjekten wieder abnehmbaren 
Ubungssprengkorper, der mit solch einer Klebfolie reversi- 30 
bel befestigt wird. 

Auch die WO 92/11333 beschreibt unter anderem Klebfo- 
iien fur entsprechende Anwendungen, wobei die eingesetz- 
ten Klebfoiien eine geringe Elastizitat bei gleichzeitig hoher 
Dehnung aufweisen. 35 

Die DE 42 22 849 CI beschreibt ebenfalls einen Streifen 
einer Klebfolie dieser Art mit einem besonders ausgestalte- 
ten Anfasser. 

Weitere solche Klebfoiien sind in WO 95/06691, 
DE44 28 587A1, DE44 31 914A1, WO 97/07172 und 40 
DE 195 31 696 Al beschrieben sowie als tesa Power Strips® 
im Handel. 

Nachteilig dabei sind jedoch der erforderliche Anfasser, 
um an diesem ziehend den Verbund wieder zu trennen, so- 
wie unzureichende Festigkeiten und Bestandigkeiten. 45 

Aufgabe der Erfindung war es, hier Abhilfe zu schaffen, 
insbesondere ein BefesUgungssystem zu schaffen, das ho- 
hen Anforderungen genugt und zugleich eine ausreichende 
Elasuzitat aufweist, zudem aber auch ohne optische Stoning 
so ausgebildet ist, daB eine beschadigungslose und ruck- 50 
standsfreie Trennung der Substrate wieder moglich ist. 

Gelost wird diese Aufgabe durch ein Befestigungssystem, 
wie dies im einzelnen naher in den Anspriichen gekenn- 
zeichnet ist. 

Damit lassen sich hochfeste Verbunde erzielen, bei denen 55 
die Streifen der Klebfolie nach Vemetzen der Kleb- oder 
Dichtmasse entfemt werden konnen, um den optischen Ein- 
druck des Verbundes nicht zu storen, wonach der Verbund 
hochfest verklebt bleibt und dann bei Bedarf getrennt wer- 
den kann durch Abhebeln und/oder Abdrehen oder derglei- 60 
chen. 

Damit wurde gefunden, daB die Kombination von tesa 
Power- oder Poster-Strips insbesondere mit einer feuchug- 
keitsvemetzenden Polyurethan-Kleb- oder Dichtmasse 
(EKF-PU) das gewiinschte Anforderungsprofil auBerordent- 65 
lich gut erfullt, und dies insbesondere auch ohne Primer. 
Hierin sorgen die Strips fiir die erforderliche Anfangshaf- 
tung und dienen gleichzeitig als Abstandshalter, und somit 



kommt die Luftfeuchtigkcil seitlich an das EKF-Produkt. 
Nach etwa 24 h hat das EKF-Produkt so vie 1 Anfangshaf- 
tung, daB die Strips entfernt werden konnen. Dann sind auch 
keine Anfasser mehr sichtbar. 

Geeignete Klebfolie- Streifen sind insbesondere die im 
Handel erhaltlichen tesa Power Strips, aber auch solche ce- 
maB WO 92/111333, WO 95/06691, DE 44 28 587, 
DE 44 31 914, WO 97/07172 und DE 195 31 696. 

Geeignete Kleb- oder Dichtmassen sind insbesondere rc- 
aktive Polyurethane, vor allem ein clastischcr, hochviskoser 
1-K-PUR-Klebstoff, wie er als Sika Tack® Paneel und als 
Sika Rex® 252 im Handel erhaltlich ist, insbesondere fiir 
das Verkleben von Fassadenplatten im AuBen- und Innenbe- 
reich. 

Ein solches reaktives Polyurethan (ohne Primer), speziell 
abgefiillt im Siegelrandbeutel oder in der Tube, ergibl nach 
24 h einen sicheren witterungsbestandigen. alterungsstabi- 
len, losbaren Verbund im Innen- und AuBenbereich. 

Beispiel 

1 Briefkasten - 2 kg schwer 

Ausriisten mit 4 Power Strips (Dicke 650 um) 

Verklebungsflache: 745 mm 2 (ca. 20x37,25 mm) 

Dicke: 650 ± 100 pm 

Haltekraft: ca. 4 kg. 

Ca. 5 g EKF-PU (Sika Rex® 252), ergeben, bedingt durch 
die Power Strip-Abstandshalterwirkung, eine Verklebungs- 
ebene von ca. 28 cm 2 , ausreichend fiir eine.optimale Halte- 
festigkeit nach der Aushartung. 

Die Adhasionstrennung, z. B. durch Drehen oder Abhe- 
beln des Briefkastens, erfolgt meistens von der glatten 
Briefkastenruckwand. Von dem z. B. porosen Maucrwerk 
(Ziegel oder Klinker) kann man durch den StripefFekt das 
Befestigungsmittel problemlos ruckstands- oder zersto- 
rungslos wieder entfernen. 

Patentanspruche 

1 . Befestigungssystem fiir eine hochfeste und dennoch 
elastische und zerstorungs- und ruckstandsfrei wieder 
losbare Verklebung zweier Substrate, bei dem 

a) das erste Substrat mittels Streifen von auf Zug 
in Richtung der Verklebungsebene entklebender 
Klebfolie an das zweite Substrat geklebt ist, wo- 
bei 

b) die Streifen zugleich als Abstandshalter zwi- 
schen den zweit Substraten dienen, 

c) die zwei Substrate zusatzlich mit einer vemet- 
zenden, elastischen Kleb- oder Dichtmasse ver- 
klebt sind, und 

d) zum Losen der Verklebung zunachst die Strei- 
fen zwischen den zwei Substraten herausziehbar 
sind, und 

e) das erste vom zwei ten Substrat abhebelbar 
und/oder abdrehbar ist und/oder abdrehbar ist und 

f) Reste der Kleb- oder Dichtmasse von den Sub- 
straten abziehbar sind. 

2. Befestigungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Streifen Anfasser aufweisen, die 
uber die Substrate anfaBbar herausragen. 

3. BefesUgungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB beide Substrate fest und starr sind, 
wobei insbesondere eines der Substrate aus Mauer- 
werk, Kacheln, Holz oder dergleichen besteht. 

4. Befestigungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Klebfolie mit oder ohne Zwi- 
schentrager elasiisch oder plastisch dehnbar ist. 
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5. Befestigungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Adhasion der Klebfolie geringer 
als die Kohasion ist, das Haftvermogen beim Dehnen 
der Folie weitgehend verschwindet, und das Verhaltnis 
von Abzugskraft zu ReiBlast mindestens 1 : 1,5 ist. 5 

6. Befestigungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da6 die Klebfolie eine solche auf Basis 
von thermoplastischem Kautschuk und klebrigmachen- 
den Harzen ist, mit hoher Elastizitat und geringer Pla- 
stizitat. 10 

7. Befestigungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Klebfolie 200-1000, insbeson- 
dere 300-700 mm dick ist. 

8. Befestigungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kleb- oder Dichtmasse ein 15 
Feuchtigkeitsvernetzender Ein-Komponenten-Kleber, 
insbesondere ein solcher Polyurethan-Kleber ist. 

9. Verwendung eines Befestigungssystems nach einem 
der Anspriiche 1-8 zum zerstorungs- und riickstands- 
frei wieder iosbaren Verkleben zweier Subsu*ate. 20 
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Abstract 



A fixture system (I) for a high strength, elastomeric adhesive bond between two substrates that are 
separable without damage or residue is characterized by the first substrate being adhered to the second 
substrate by means of strips applied in the direction of the plane of adhesive. The strips between the two 
substrates may be pulled out to loosen the adhesion and the first of the two substrates may be pulled and/or 
twisted from the second substrate. A fixture system (I) for a high strength, elastomeric adhesive bond 
between two substrates that are separable without damage or residue is characterized by: (A) the first 
substrate is adhered to the second substrate by means of strips applied in the direction of the plane of 
adhesive; (B) whereby the strips also serves as a means of maintaining the gap between the two substrates; 
(C) the strips between the two substrates may be pulled out to loosen the adhesion; (D) the first of the two 
substrates may be pulled and/or twisted from the second substrate; and (E) residual adhesive or sealing 
composition is removable from the substrates. 
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